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BASIC- ABSTRACT: 
The cement mix comprises binding- agents, fillers and an 
acety lenic lamp black 

s erving as a c onducting additive. The dry mixture has the 
following 

composition by weight:- 3 parts gravel, 1 part cement and 
0.15 parts acetylene 
black . 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur H rstellung eines ieitfa- 
higen Z mentestrichs, der insbesondere zur Puflbod nbeheizung geeig- 
net ist. Die Vorzuge einer Raumheizung durch strahlende rieizflachen 
groBen AusmaBes sind bekannt. 

Dabei wird der Beheizung von Wanden und FuBboden gegenuber, von Decken 
der Vorzug gegeben. Insbesondere wird die elektrische JhiBbodehheizung 
als warmephysiologisch und hygienisch einwandfreieste Form der Be- '* 
heizung angesehen. 

Es ist bekannt, Heizleiter aus Metall Oder leitfahigem Kunststoff in " 
Draht- oder Folienform in die zu beheizende Raumflache (Decke, Wan- 
de oder FuBboden) einzubetten. Die bei Stromdurchgang entstehende 
Warme wird dabei durch dais umgebende Mortelwerk abgeleitet und in den 
Raum gestrahlt. 

Weiterhin sind elektrisch beheizbare Deckenplatteh mit Schipirtehauf- 
bau bekannt, die eine Schicht leitf ahigen Kautschuk oder Kunststoff 
als tieizleiter entnalten und in spezieller elektrischer Schaltung in 
die zu beheizende Decke verlegt werden. 

Dieses Verfahren haftet gemeinsam der . Nachteil . an, daB die thermische 
heanspruchung des Mdrtelwerkes ungleichmaBig ist und die hophsten 
Temperaturen in unmittelbarer Nahe des neizleiters auftreten. AuBer- 
dem ist zur Installation ein relativ hoher Arbeitsaoifwand hotig. 

Zweck der vorliegenden Erfindung ist es, die angefiihrten Mangel der 
•'bekannt en Verfahren zu mindern. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu finden, 
das mittels Widerstandsheizung eine homogene iilrwarmung des FuBbodens 
ermoglicht. . - s 

ErfindungsgemSB wird die Aufgabe dadurch gelost, indem zur Verrin- 
gerung des Wider standes eines Zementestrichs Acety.iehruB als leit- 
fahiger Zuschlagstoff verwendet wird und der leitf ahige Zementestrich 
selbst als Heizleit>er dient. 

In Abstanden von 50 cm .^erden parallel zueinander Elektroden einge- 
bettet. AuBerhalb des leitf ahigen Zementestrichs werdeh die .Elektro- 
den an einem xransf ormator angeschlossen. Dabei muB die etromfuhren- 
de Schicht isoliert werden. 
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Di Ert indung sei anhand des nachstehenden Beispiels mit Zeichnung 
naher erlautert. 

Beispiel: 

Die Trockenmischung fur den leitfahigen Zementestrich hat f olgende 
Zusamniensetzung; 

3 Gew.-Teile Kies 

1 Ciew.-Teil Zement • 
0,15 Uew«-'i , eile AcetylenruB 

Nach griindlicher Mischung dieser Trockenbestandteile wird langsam 
portionsweiee bis zur Erdf euchte mit Wasser versetzt und nochmals 
griindlich nachgemischt, so daB die nomogenitat der Mischung gewahr- 
leistet ist. Die Mischung wird mit einer Schichtdicke von 3 bis 5 cm, 
vorzugsweise 4 -cm, auf einer Warmedammschicht verstampft, wobei in 
Abstanden von vorzugsweise 50 cm parallel zueinander JiJlektroden 4, 
beispielsweise verzinkter Stahldraht Oder Stahldrahtgewebe, eing^ 
bettet werden; Das Material muB grundlich verdichtet und besonders 
eorgfaltig ehtlang der ifilektroden ^verstampft werden. Aufierhalb des 
leitfahigen Zementestrichs 3 und des Kandestrichs 1 werdel'rat^iek- 
troden_4_abwechselnd an zwei ZuleitungskabelnJ_befe"stigt, die an ei- 
nem Schutztrafo - kein Spartrafo - mit 2 bis 4 Abgriffen, vorzugswei- 
se. 3 Abgriffen, zwischen 20 und 42 * angeschlossen sind. Die Heiz- 
leistung der Anlage liegt dabei je nach Spaunung zwischen 85 und 380 
W/m . Bei einer Spannung von 25 V wurde eine Leistung von 135 w/m 2 
gefunden. Bine Hegelung der Heizleistung bei Betrieb kann durch Span- 
nungsanderung oder. mitt els Temperaturzweipuhktreglers erfolgen. 
Die stromfuarende Schicht 3.muB dabei isoliert verlegt werden, z. B. 
auf einer Plastf olie 2, und darf keine Metalleitung beriihren. 
Mit dieser Widerstandsheizung werden FuBbodentemperaturen zwischen 
25 C und 40 °0 erreicht. 
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Pat entansprucJa : 



Verfahren zur Uerstellung eines leitf aJaigen Zementestrichs 
durch Mischung von'tfindemitteln, tfullstbff.en und Zuschlag- 
stoffen, dadurch gekennzeichnet . dab als leitfatiiger Zu-. 
schlagstoff Acetylenrub verwendet wird. 



Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 
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